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j) Gummlzusammensetzung fur eine Reifenlaufflache 

Die vorliegende Erftndung bezieht slch auf eine Gummizu- 
sammerisetzung fur elhe Reifenlaufflache von 100 Gew;-<W> 
Gummi des Dfensystemgummis, dem x Gew.-% RuB urid y 
Gew.-% Weichmacher hinzugefOgt wurden. Der Weichma- 
cher enthaltz Gew.-<to des flflsslgen Polymers. Die Mengen 
von x r y und z werden durch die Ungleichungen {5/8)x - 20 £ 
y ;g x und {y/5} + 5sz beschrfeben. Das flflssige Polymer 
hdt elnen FlleSpunktvon 20°C Oder weniger. Die gemSR der 
Erfindung geschaffene Gummlzusammensetzung verleiht 
einer Reifenlaufflache verbesserte Lelstungen was Steig- 
vermogen, Bremsleistung und Leistung beistehendemStart 
sowohl auf Els wie auf Schnee anbetrifft AuBerdem wird die 
Lebensdauer des Gummis verlahgert und die Lauff lachenlei- 
stungsverschlechterung wird auf ein Mtnimunv herabae- 
setzt 



O) 

s 

CO 
CO 

Hi 



BUNDESDRUCKEREI 07.88 808 834/6)0 



5/60 



)EQ03804908 [http://wvw.getthe^ Page 2 of 6 

OS 38 04 908 

Patentansprttche 



l.Guinmizusammensetzung fOr eine Reifenlaufflache, dadurch ^ken^lc^et daB sie Ruft y 

" [iS^.mmens.a.nVS VSM Ansprnch 2 d.d» re l> getanz^ da» , Wdchmanhe, dn mssl- 
Tz'SSSn" f JndU) Anspranh 3, dad-th gekennzeid.net. daB das IKtoge Polymer emen FI«B- 

und der Weichmacher 30 Gew.-% flOssiges Polybutadien mit einem FheBpunkt von -55 G, also lnsgesami 
30Gew.-%betragt 
30 Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft Gummizusammensetzungen fO, Z Vk- 
wendung bei gewohnlichen gepflasterten StraBen geeignet sind, sondern .nsbesondere gecgnet smd zur Ver 

mmmmm 

SeToTer Retell oder er geht in dem Laufflachentefl durch Verdampfung usw. verloren. wodurch d.e 
ursorflngliche Leistung der Laufflachengummis einen Quahtatsver ust erleidet Rp,.e„, aUl flache 
^§35 Tkt efdie Aufgabe der vorliegenden Erfindung. Gummizusammensetzungen fur d « Reifentaufflache 
zu^ili^SteigvermSgen unddie Bremsleistung sowie die Uistung be, stehendem Start der Rerfen- 

ZU SS dh iJb^Ser dS Laufflacheng^mmis verlangem und den Qualitatsverlust der L«stung des 
LaSal^mllo weit wie mOglich mit Bezug auf die von herkommbchen sp.kelosen Reafen vernngern 

k Umdie vorstehenden Aufgaben zu erfOilen, verwendet die vorliegende Erfindung ^"^»£3£ 

Weiterhin sind die Verhaltnisse zwischen den Gehalten an den Bwtandt eilen RuB ^ G ^^^J~ und 
einschlieBlich flOssigem Polymer (y Gew.-%) und flussigem Polymer (z Gew.-yb) (5/8)x zusys* u 

rj win1ter Gehalt y des Weichmachers, einschlieBlich des flOssigen Polymer auBerhalb des yoraehenden 
BeSSeezSg^ 

nfcht zufriedenstellend und die Verarbeitbarkeit ieidet aufgrund von ObermaBiger Kleb V^P^^SSm 
He« vor^Tsweise in dem Bereich von 40 bis 130Gew.-%. Das flOssige Polymer wird aUeinoder in Kombmatron 
SmZ ZSZS&SZ 01 NaphthenOL Weichmacher usw. innerhalb des V^^SStSZSS. 
detW^ der Gehalt an flOssigem Polymer z auBerhalb des angegebenen Bereichs liegt, neigt die H3rte dazu. 
nSrzuseSun^^^^ 

" Wen^Erwd^ «bersteig, kann es nicht als Weichmacher dienen 

JdSSSSSSSSw^A is? es vorzuziehen. ein flOssiges Polymer mit einem FheBpunkt von 20 C 
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oder weniger zu w&hlea 

Winschenwerte flOssige Polymere.sind HQssiges Polybutadien, flOssiges Polybuten, flttssiges Polyisopren, 
flOssiges Chloropren, flOssiges Polyisobutylen, flOssiges Pblystyrolbutadien, flQssiges Polyisoprenisobutylen usw. 

Deshalb kann die Harte durch die Verwendung eines flflssigen Polymer innerhalb eines angegebenen Gehalts- 
bereichs verringert werden und der Bereich, der mit der StraBenoberflache in Berflhmng kommt, kann vergrG- 
Bert werden, wodurch das Steigvermdgen, die Bremsleistung und die Leistung beirh stehendem Start verbessert 
werdea AuBerdem hat das flflssige Polymer einrelativ hohes Molekulargewicht und bewegt sich kaum in dem 
Gummi im Yergleich zu Ol usw;, sodafr die Wanderung in die anderen Teile des Reifens und die Verdampfung 
verhindert oder auf einem MindestmaB gehalten werden kdnnea Als Folge davon, kann die Lebensdauer des 
spikelosen Reifens verlangert werdea 

Die Tabelle zeigt Beispiele von bei der vorliegenden Erfindung verwendeten Gummizusammensetzungen und 
Vergleichsbeispiele. Zusatzlich zu den in der Tabelle gezeigten Bestandteilen sind 3 Teile ZinkweiB, 2 Teile 
Stearinsaurei 1 Teil Stantoflex 13 (Paraphenylendiaminsystemalterungsschutzmittel (Antioxidationsmittel)) 1,5 
Teile Nacceler MSA-G (Sulfenamidvulkanisierungsbeschleuniger) und 2 Teile Schwefel in alien AusfOhrungsfor- 
men und Vergteichsbeispielen vorhanden. AUe Bestandteile wurden unter Verwendung eines Banbury- Mischers 
gemischt, um eine homogene Mischung zu bilden, und das verwendet flOssige Polymer war flttssiges Polybuta- 
diea Danach wurden die Gummieigenschaftert sowohl fOr dieZusammensetzungen der Ausftthrungsformen der 
vorliegenden Erfindung und der Vergleichsbeispiele bestimmt Die Ergebnisse sind auch in der Tabelle angege- 
bea 
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Es isuus derjabelle ersichtlich. daBdie Andenmgen in der Harte aufgrund von Alterung in den Vergleichs- 
Mispielen 13 und 14, bei denen herkomliche Weichmacher wie aromatische Ole verwendet werden und die keine 
flOssigen Polytnere enthalten.sehr.gcoB sindowd auch daB-die Anderung des Reibungsindex auf Eis betrachtlich 
ist Desbalb sind diese Zusammensetzungen nicht wflnschenswert Die Vergleichsbeispiele 1 bis 14 zeigen, daB, 
selbst wenn an em flOssiges Polymer enthaltender Weichmacher verwendet wird, das HOssige Polymer die s' 
Zusammensetzungsverhaltnisse. die dtirch die vorstehend erwfthnten spezifischen Ungleichungen dargestellt 
werden, erfOllen und e.nen FlieBpunkt von 2Q'C oder weniger haben muB. Sonst kdnnen die fusgeglichenen 
Eigenschaften was zufriedenstellende Harte, Pico-Abriebsindex, Reibungsindex auf Eis und Rollverarbeitbarkeit 
anbetrifft ntcht erhalten werden. 

In denjergleichsbeispielen 1 und 5 beispielsweise, in denen Weichmacher verwendet werden, die die angege- 
S!? x S T n L ym o! Mengen J enthaIten - die die vorgeschriebenen Ungleichungen erfOllen, sind die Harte 
und die Anderung der Hlrte vor und nach der Alterung zufriedensteUend, aber der Reibungskoeffizient auf Eis 
SIT* to™™™**^ eher niedriger als bei den Vergleichsbeispielen ifZ I 1? da flfige 
Polymere mit FlieBpunkten von 20»C oder mehr verwendet werden. In dem Vergleichsbeispiel 2, bei dem der 
Gehalt an flussigem Polymer in dem Weichmacher weniger betragt als die angegebene Menge, 1st die Anderung 
der Harte vor und nach der Aliening auch groB, und es wird beobachtet, daB die Harte dazu neigt nach der 
WarmealterunggrfBerzuwerdenFoIglich^ 

rung ist betrachtlich. e 

Andererseits werden in dem Vergleichsbeispiel 3 die angegebenen Ungleichungen nur mit Bezug auf das 
Verhflltnis zwischender Menge an RuB und der Gesamtmenge an Weichmacher erfOllt. und die Anderung in der 
Harte ist sehr groB und auch der PicoAbriebsindex ist extrem niedrig. AuBerdem ist die Verringerung des 
Reibungsindex auf Eis auffallend und die Rollbearbeitbarkeit ist niedrig. 8 

Im Vergleichsbeispiel 7 hat das flflssige Polymer den erforderlichen FlieBpunkt, aber es ist in dem Weichma- 
c£Ll™Z M ^ e . v . orhanden ' d ^ l nahe f "! der ""teren Grenze des angegebenen Bereichs liegt und die 

§S2K£^Kft l m Ta" a !l Me !! ge l n RuB - A,S Folge davon - nimmt der ^ibungsindex auf 
Eis, der enfanghch hoch ist, wahrend des Alterns sehr ab. AuBerdem ist die Anderung der Harte deutlich, der 
Pico-Abriebsmdex ist niedrig unddie Rollbearbeitbarkeit ist niedrig. 

n Andere als die vorstehend erwahnten Vergleichsbeispiele enthalten die AusfOhrungsformen 1 bis 4 RuB fx 
Gew.-%X Weichmacher (y Gew.-%) und flOssiges Polymer in dem Weichmacher (z Gew.-o/b) gemaB dem 
Verhaltmssen von (5/8)^-20^^ rund (^5)+ 5£*mit Bezug auf 100 Gew,% Gummi des DiensystemgumnTs 
und veroenden flflssige i Polymere mit FlieBpunkten von 20"Coder weniger. FOr diese Zusammensetzungen sind 
die Harte und ihre Anderung, der Pico-Abriebsindex, der Reibungsindex auf Eis und seine Anderung und die 
Rollverarbeitbarkeit alle zufriedensteUend. Dies zeigt, daB sie Gummizusammensetzungen mit spezifisch gut 
ausgeghchenen Eigenschaften sind. B 

Wie vorstehend beschrieben umfaBt die vorliegende Erfindung ein flOssiges Polymer mit einem FlieBpunkt 
unterhalb euier angegebenen Temperatur, das oberhalb einer angegebenen Menge in dem Weichmacher vor- 
handen ist und auch innerhalb eines angegebenen Bereichs mit Bezug auf die Menge an RuB begrenzt ist Als 
Folge sind alle Leistungsparameter einschlieBlich Steigvermogen auf Eis und Schnee, Bremsleistung und Lei- 
stung bei stehendem Start verbessert AuBerdem verlangern die in der vorliegenden Erfindung angegebenen 
Zusammensetzungen die Lebensdauer des Gummis. 6 5 8 
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